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@ PROCEDE POUR L'ENIHhIIEN DES RESEAUX HYDRAULIQUES D'lNCENDIE. 

^7) Precede pour I'entretien des reseaux hydrauliques 
oTncendie, consistant a incorporer a I'eau contenue dans 
les canalisations un produit qui empeche la corrosion en 
maintenant le pH a une valeur superieure a 7 et comprise, 
de preference, entre 9,3 et 10,5. 

Le procede com porta une phase consistant a nettoyer 
prealablement les canalisations a I'aide d'un produit con-o- 
sif, cette phase comportant deux etapes, une premiere 
etape selon taquelle on effectue le nettoyage de la canali- 
sation principale et de tous les cotlecteurs et une seconde 
etape selon taquelle on effectue le nettoyage des antennes 
(5) et des chandelles (6), cette demiere etape etant mise 
en oeuvre local par local. 
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La presente invention est relative a un procede pour 
I'entretien des reseaux hydrauliques d'incendie. 

On sait que les locaux importants, tels que les grandes 
5 surfaces commerciales. les galeries marchandes. les bureaux etc, 
comportent un reseau ramifie de canalisations hydrauliques pour la 
protection contre les incendies. Ces canalisations debouchent 
finaiement dans les locaux_ a proteger par Tentremise de pommes 
d'arrosage dont I'ouverture est declenchee par une elevation 
1 0 anormale de la temperature ambiante, ces dispositifs etant 
communement designes sous i'appellation anglaise de "sprinklers". 

Un tel reseau se compose generalement d'une canalisation 
principale, alimentee a partir d'un reservoir par I'entremise d'une 

1 5 pompe maintenant dans le reseau une pression de I'ordre de hult 

bars, ladite canalisation comportant des canalisations secondaires, 
ou collecteurs, traversant les locaux a proteger, d'ou partent des 
canalisations plus petites. ou antennes, comportant les sprinklers. 

2 0 En I'absence d'incendie, ce qui constitue le cas general, I'eau 

ne circule pas dans le reseau et, au bout de quelques annees, on 
peut constater des deteriorations telles que par exemple le pergage 
des canalisations du aux phenomenes de corrosion dont les origines 
sont multiples. 

2 5 

II faut noter. aussi, que ce phenomene de corrosion entrame 
des depots qui peuvent obstruer les sprinklers. 

Le procede de I'invention qui remedie a ces inconvenients 

3 0 consiste a traiter I'eau prealablement a son introduction dans le 

reseau de fagon a eviter la formation de depots de corrosion et, 
periodiquement. a faire circuler I'eau en effectuant des vidanges 
locales. 

3 5 II s'agit d'un traitement preventif destine aux installations 

neuves. Pour les installations anciennes, qui sont actuellement les 
plus nombreuses, I'invention prevoit d'effectuer un traitement 
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curatif destine a eliminer tous les depots dus a ta corrosion 
prealablennent au traitement preventif. 

Pour effectuer le traitement preventif, on additionne a Teau, 
5 qui sera envoyee dans le reseau, un produit alcaiin, un produit 
dispersant, un inhibiteur de corrosion du cuivre et un reducteur 
d'oxygene. Dans certains cas on peut adjoindre un biocide pour 
eliminer les bacteries anaerobies qui corrodent le fer. . 

10 Le produit^aicaH^^ui peut etre ;^e la <^oude caustiqu^, du 

phosphate disodique ou du carbonate de sodium a pDTrr15urd^lever 
le pH de I'eau a une valeur comprise entre 9,3 a 10.5 et il est 
additionne en quantite suffisante pour atteindre cette fourchette 
de valeurs. 

1 5 

Le produit dispersant represente de 0.5 a 2% de la masse 
iotale. On peut utiliser un polyacrylate de sodium ou du tanin^. ^thdhic^ cHo^jl 

L'inhibiteur de corrosion du cuivre est additionne a raison de 

2 0 0,25 a 1 litre par metre cube d'eau. On peut utiliser du thiazole ou 

du benzothiazole. 

Le reducfeur d'oxygene est employe en quantite suffisante 
pour que la teneur en oxygene dissous soit nulle. On peut utiliser un 

2 5 hydrate d'hydrazine. un sulfite de sodium ou du tanin. 

La cas echeant, le biocide est additionne a raison de 1 a 5% de 
la masse finale. On peut utiliser du formol ou un ammonium 
quaternaire. 

30 

Pour effectuer le traitement curatif, on utilise un melange 
d*acide phosphorique, d'acide chlorhydrique et d'un tensio-actif 
resistant a une solution acide tel que du nonyl-phenoL 

3 5 Le precede de I'invention sera mieux compris par la 

description qui va suivre faite en se referant au dessin annexe a 
titre d'exemple indicatif, seulement, sur lequel : 
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-la figure 1 est une vue schematique d*une installation 
modifiee pour la mise en oeuvre du precede de Tinvention. 

-la figure 2 est une vue schematique montrant le traitement 
des antennes. 

5 

En se reportant au dessin et de la f agon connue, on voit que 
rinstallation se compose d'un reservoir 1 alimentant par 
Tentremise d'une. pompe 2 une. canalisation principale 3 d'ou 
partent des collecteurs 4 alimentant, par des antennes 5 et des 
1 0 chandelles 6. des sprinklers 7. La canalisation 3 presente une vanne 
extreme 8. 

De nombreuses installations existantes comportent, pour des 
raisons de securite, deux reservoirs 1. 

1 5 

En principe, chaque coliecteur definit une zone protegeant un 
certain nombre de locaux prives. Dans Texempie represente. on 
supposera que le coliecteur alimente uniquemen.t le local 
schematise par le trait mixte 9. denomme ci-apres "zone 9". 

20 

Chaque coliecteur presente une vanne dMsolement telle que 
celle 10. une vanne de vidange 11 et une vanne extreme 12. 

Dans le cadre d'une installation neuve, le produit de 

2 5 traitement preventif, tel que defini dans le preambule de la 

presente demande, est place dans le reservoir 1 . La mise en oeuvre 
de cette phase du precede ne pose pas de probleme. 

Dans le cas du traitement preventif, I'invention prevoit de 

3 0 vidanger chaque zone de fagon a eviter a ce que le meme volume 

d'eau stagne trop longtemps dans les canalisations. 

A cet effet, chaque coliecteur presente une vanne de vidange 
13 reliee par une canalisation 14 au reservoir 1 " par Tentremise 
3 5 d'un reservoir 15 et d'une pompe de circulation 16. 

Le reservoir 15 a principalement pour fonction d'eviter la 
cavitation de la pompe. II peut etre utilise aussi pour effectuer des 
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prelevements periodiques en vue d'analyse: En effet. il ne suffit pas 
d'introduire un produit preventif dans Tinstallation il faut 
s'assurer que celui-ci ne perd pas ses qualites dans le temps. 

5 Enfin, il faut signaler que, lors de la rupture d'un sprinkler, le 
reservoir 15 permet la vidange de la zone et la recuperation de 
Teau qui ne peut pas etre envoyee a Tegout en raison de la nocivite 
des.. produits qu'elle contient et da cout de ^ceux-ci. 

10 Un filtre de desembouage 17, tel que celui decrit dans le 

brevet frangais publie sous le N°2688208. est interpose sur la 
canalisation 14. 

Lorsqu'il s'agit d'une installation ancienne, il est necessaire 

1 5 d'effectuer un traitement curatif des canalisations. 

Selon une caracteristique du precede le traitement curatif 
est effectue en deux etapes, la premiere etape consistant a 
nettoyer la canalisation principale 3 et les collecteurs 4, la 

2 0 seconde etape, qui est effectuee zone par zone, consistant a 

effectuer le nettoyage des antennes et des chandelles. 

Pour mettre en oeuvre la premiere etape. on vidange toute 
rinstallation en arretant la pompe 2 et en ouvrant les vannes 

2 5 extremes 8 et 12 puis, par la pompe 2, on remplit a nouveau 

rinstallation avec le produit curratif tel que celui decrit dans le 
preambule et on laisse agir un certain temps, une quinzaine de 
jours par exemple. 

3 0 Ensuite, on vidange a nouveau et on rince par des operations 

successives -de remplissage et de vidange jusqu'a ce qu le pH de -la 
derniere eau de vidange soit neutre. 

Si rinstallation comporte un double reservoir. Tune des 
3 5 parties de celui-ci est utilisee pour recevoir le produit de 
traitement qui est ensuite neutralise. Dans le cas contraire, 
rinvention prevoit la construction d'un second reservoir d'une 
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capacite reduite. Dans l*un ou Tautre cas ce reservoir est designe 
par la reference 1 . 

A la fin de cette etape, on rennplit I'installation avec de Teau 
5 contenant le produit de traitement preventif. ^installation est de 
nouveau sous pression et est operationnelle. 

II importe maintenant .de . mettre en . oeuvre Ja seconde etape 
du traitement curatif en agissant au niveau des antennes et des 
1 0 sprinklers. Ces derniers se trouvant dans des locaux privatifs 
renfernnant. en general, des marchandises ou des materiels 
couteux, ce nettoyage complementaire doit etre effectue sans qu'il 
soit possible de tolerer la moindre fuite d'eau. 

1 5 Selon Tinvention, ce resultat est obtenu de la fagon ci- 

dessous. 

Si la zone sur laquelle on intervient est sous pression. on 
ferme la vanne 10. puis on la vidange par Touverture de la vanne 11 

2 0 puis de celle extrenne 12. 

On demonte. alors tous les sprinklers du local 9. Ueau qui 
s'ecoule est iinnitee au volume contenu dans les chandelles 6 et 
peut etre facilement recueillie. A Templacement de chaque 

2 5 sprinkler on fixe una vanne 18 a laquelle est connectee. par un 

dispositif de connexion rapide 19, una seconde vanne 20 pouvant 
communiquer par Tentremise d'una canalisation souple 21 avecun 
petit reservoir mobile 22. Toutes las canalisations 21, sauf celle 
21a, communiquent avec le reservoir mobile par Tentremise d'une 

3 0 pompe 23. ladite canalisation 21a communiquant directement avec 

ledit reservoir. 

Cette installation etant faite. on ferme les vannes 18 et 20, 
puis on met le collecteur sous pression a partir de la pompe 2 en 
3 5 ouvrant la vanne 10 qui est ensuite refermee. En ouvrant 
momentanement Tune ou I'autre des vannes 11 ou 13 on fait chuter 
la pression a I'interieur du collecteur jusqu'a une vaieur voisine de 
0.5 bar. 
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Pour introduire le prdduit de traitement on actionne la pompe 
23 et on ouvre les vannes 18 et 20, Le produit de traitement circule 
dans chacune des antennes. Apres un certain temps, on ferme les 
5 vannes 18 et 20 et on arrete la pompe 23. Pour reduire le temps 
necessaire au nettoyage les proportions des differents 
constituants du produit curatif sont sensiblement le double de 
celles utilisees pour effectuer le traitement de la^ canalisation . 
principale et du collecteur. 

10 

Apres avoir vidange le reservoir mobile, on le remplit avec de 
I'eau et on rince les antennes selon la meme procedure que celie 
qui a ete utilisee pour effectuer le nettoyage. 

15 A la fin du ringage. on ouvre la vanne 11, ou celle 13, puis 

celle extreme 12 pour vidanger toute la zone. Ensuite, on demonte 
les vannes 18 et 20 et on replace les sprinklers 7. 

Le traitement curatif de ta zone 9 est termine et il est alors 
2 0 possible, a partir du reservoir 1 , de remplir celle-ci avec de I'eau 
contenant le produit de traitement preventif. 
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REVENDICATIONS 

1- Procede pour I'entretien d'un reseau hydraulique d'incendie 
5 du genre de ceux comportant une canalisation principale (3) 

alimentee a partir d'un reservoir (1) par I'entremise d'une pompe 
(2) et comportant des canalisations secondaires, ou collecteurs (4) 
alimentant des sprinklers (7) par rentrernise 

chandelles (6) consistant a traiter preventivennent reau, 

1 0 prealablennent a son introduction dans ('Installation, de fa?on a 

elever son pH a une valeur superieure a 7. 

2- Procede selon la revendication 1 , consistant a elever le pH 
a une valeur comprise entre 9,3 et 10,5- 

15 

3- Procede selon I'une quelconque des revendicatioris 1 a 2, 
consistant. sur les installations anciennes et, prealablement a 
I'introduction de Teau traitee preventivement, a effectuer un 
traitement curatif a Taide dun produit corrosif pour dissoudre les 

2 0 depots. 

4- Procede selon la revendication 3. consistant a effectuer le 
traitement curatif en deux etapes, la premiere etape consistant a 
nettoyer la canalisation principale et tous les collecteurs et la 

2 5 seconde etape consistant a nettoyer les antennes et les chandelles. 

ladite etape etant effectuee local par local . 

5- Procede selon la revendication 1 . consistant 
periodiquement a vidanger chaque collecteur puis a le remplir a 

3 0 nouveau. 

6- Moyen pour la mise en oeuvre du precede de la 
revendication 1, caracterise en ce qu'il est constitue par un 
reservoir (15), communiquant avec le collecteur correspondant par 

3 5 rentrernise d'une vanne (13). relie par une canalisation (14) au 
reservoir principal (1) et comportant une pompe (16). ledit 
reservoir (15) etant loge dans le local technique de la zone 
correspondante. 
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7"Procede selon la revendication 4, consistant a faire 
circuler le produit curatif dans les antennes et les -chandelles. 

5 8-Procede selon la revendication 7 consistant, a isoler una 

zone, a la vidanger. a demonter les sprinklers, a placer des vannes 
(18-20) a Templacennent de chaque <^prink^ a mettre le 
collecteur correspondant sous pression, a abaisser la pression dans 
ledit collecteur, a relier toutes les vannes d'une antenna a un petit 
I 0 reservoir mobile (22) comportant une pompe (23) de circulation et 
a faire circuler le produit de traitement contenu dans ledit 
reservoir mobile, I'une des chandelles. au moins. constituant la 
vole de retour au reservoir et le ringage s'effectuant de la meme 
fagon. 

1 5 
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